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AnsprUche 



1. Schalldammpla tte aus einem Kunststofffaservlies 
unci einem Kunstschaumstof f # dadurch gekennzeichne t , daii 
das Kunststofffaservlies mit einer im wesentlichen 
gleich gro/ien Matte (2) aus dem Kunstschaumstof f minde- 
stens punktweise verschweittt ist. 

2. Schalldammplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , da/5 das Kunststofffaservlies (1) und die 
Kunstschaumstoffmatte (2) entlang Linien (3) nach einem 
vorzugsweise quadrat ischen Raster verschweiiit sind. 

3. Schalldammplatte nach Anspruch 1 oder 2\ dadurch 
gekennzeichnet, dali die Kunstschaumstof fsei te der 
Schalldammplatte mit einem flussigen Kunststoff iiber- 
spritzt ist f so dafi sich eine geschlossene , wasserabwei- 
chende Haut bildet. 

4. Schalldammplatte nach Anspruch 3, dadurch ge-\ 
kennzeichnet , daft die Kunststoff haut eine Polyurethan- 
haut ist. 

5. Schalldammplatte nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennze ichnet f daft der Kunstschaura- 
stoff (2) ein Polyurethanschaum , ein Melaminschaura oder 
ein Polyamidschaura ist. 
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Odenwald-Chemie GmbH 
6901 Schonau 



Schalldamraplatte 



Die Erfindung betrifft eine Schall Oamnpla tte nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1. 

Schalldammplatten dienen entweder dazu, die Schwingungen 
einer Flache, etwa einer Membran oder einer Wandung, zu 
dampfen, so dab die Scha 1 la bs trahlung dieser Flache dra- 
stisch reduzieit wird, oder diese Flache vor auftreffen- 
den Schallwellen zu schiitzen, so dafl eine Schallrefle- 
xion vermieden wird. An die letztere Verwendung von 
Scballdammplatten ist hier vornehmlich gedacht. 

Der Schallref lexionsgrad derartiger Schalldammplatten 
murt also nahezu 0 sein, d.h., die Scha 1 ldammpla tte muli 
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die auf sie auf tref f enden Schallwellen fast vollstandig 
absorbieren. Es ist bekannt, hierfur Kunstschaumstof f - 
matten zu verwenden, die auf die Flache, deren Schall- 
reflexion verringert werden soil, geklebt werden.. Der 
Schalldarapf ungsgrad derartiger Matten ist aber unbefrie- 
digend, zumal wenn es sich bei der zu dampfenden Flache 
urn eine Blechwandung handelt, wie sie beispielsweise den 
Motorraum von Kraf tf ahr2eugen begrenzen, Derartige 
Blechwandungen sind erf ahrungsgena& leicht in Schwingun- 
gen zu versetzen. Ihre Eigenf requenz liegt haufig im Be- 
reich der vom Motor a bges trahlten Oder iibertragenen 
Schwingungsf requenzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die • bekannten 
Schalldammplatten so zu verbessern , daii sie per se einen 
notien Schalldampf ungsgract aufweisen und dafl sie vor den 
schallref lekt ierenden Flachen so angebracht werden kon- 
nen, daji eine Qbertragung der Schallwellen auf diese 
Flichen nahezu vollstandig vernieden wird. 

Diese Aufgabe wird er f indungsgsnafi durch die Ma^nale im 
kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 gelost. 

Eine vorteilhafte Art der Anbringung der erf indungsge- 
mawen Schalldamnplatte vor einer vor den auf tref f enden 
Schallwellen zu schutzenden Flache ist in Anspruch 7 
wiedergegeben. % 

Die Kombination eines Kunststof f f aservl ieses mit einer 
mit ihr verschwe iidten Kuns tschaumstof fmatte schafft eine 
Schalldamnplatte, der durch therrnische Verformung des 
Kunststof f f aser vlieses jede beliebige Form bleibend ge- 
geben werden kann. Es ist dadurch insbesondere moglich, 
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der Schalldammplatte exakt die Form derjenigen Flache 
Oder Wandung zu geben, die vor dera Auftreffen von 
Schallwellen geschiitzt werden soil. Mittels Abstandshal- 
tern kann die Schalldammplatte so vor der Flache Oder 
Wandung montiert werden, dafi zwischen ihr und der Flache 
Oder Wandung ein durchgehender Abstand, vorzugsweise von 
20 bis 30 mm bestehen bleibt, so dali eine direkte 
Schwingungsiibertragung von der Schalldammplatte auf die 
zu schutzende Flache Oder Wandung vermieden wird. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden nachfolgend 
anhand eines in der Zeichnung darges te 11 t en Ausfuhrungs- 
beispieles, das eine Schal ldammplatte in perspektivi- 
scher Ansicht zeigt, naher beschrieben und erlautert. 

Die Zeichnung zeigt ein Kuns tsto f f f aservl ies 1 t auf das 
eine Matte 2 aus Polyurethanschaumstof f entlang Linien 
3, die ein quadrat isches Raster auf der Matte 2 bilden, 
mittels eines beheizten Schwe iiiwerkzeuges nach dera War- 
meimpulsschweifiverfahren , vorzugsweise bei 160 bis 180°C 
aufgeschweifit ist. Die freie Oberflache der Polyurethan- 
schaumstoff matte 2 wird anschl iertend mit einem diinnen 
Polyurethanf ilm uberspritzt, so daii sie wasserabweichend 
ist und sich in den Schaumstof f poren kein Schmutz abseil ' 
zen kann. Das Vlies 1 wird anschlieBend durch therraische 
Verformung in diejenige Form georacht, die die vor den 
auf tref f enden Schallwellen zu schutzende Flache Oder 
Wandung besitzt. Zur Befestigung an dieser Flache Oder 
Wandung mit einem durchgehenden Abstand von vorzugsweise 
20 bis 30 mm dienen Abstandshal ter <4 , die in geeigneten 
Abstanden zwischen der Schalldammplatte und der in der 
Zeichnung nicht da rges t e 1 1 ten Flache oder Wandung ange- 
ordnet sind. 
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Ein besonderes Anwendungsgebiet fUr diese SchalldSmm- 
platten ist der Motorraum eines Kraf tfahrzeuges , dessen 
Blechwandungen den von Motor abgestrahlten Schall stark 
reflektieren, insbesondere dann, wenn die Schallf requen- 
zen in der Nahe der Eigenf requenzen der Blechwandungen 
des Motorraums liegen. Bel einem Abstand von 20 an zwi- 
schen der Schalldammplatte und der Blechwandung des Mo- 
torraunes wurde eine Schalldampf ung der erf indungsgeraa- 
6en Schalldammplatte von 99* in Frequenzbereich von 
1.000 Hz gemessen. 

Statt des Polyurethanschaumes eignen sich insbesondere 
auch Melaminschaum und Polyamidschaum filr den vorgesehen 
Zweck. Anstelle der Verschwe iliung des Vlieses 1 mit der 
Matte 2 entlang der Linien 3 ist auch eine punktformige 
VerschweiBung, etwa an den Kreusrungspunkten der Linien 3 
moglich. 



